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@ Vulkanisierbare Kautschukmischungsmasse 

@ Die Erftndung betrifft vulkanisierbare Kautsehukmi* 
schungsmassen, die aus Bastomerem, Pullstdffan und Pro- 
zel^ilfsmitteln bestehen und Vulkanisationsmtttal enthahen, 
wobei die Weichmacher Ester und/oder nsphthentsche bzw, 
paraffinische Ofe sind und in Kombination mit Flussigpoly- 
merem und/oder Aaphattenen verwendet werden und die 
darau^ hergestellten Vulkantsate nicht verfarbend und im 
Hinblick airf die verv/endeten Weichmachar umweltfreund- 
lich sind. 
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Die Erfindung bezieht sich auf vulkanisierbare K.au- 
tschukmischungsmassen, die Elastomcres, FQUstoffe. 
Prozcflhilfsmittel und Vulkanisauonsmittd enthaltcn. 

Es ist bekann;, die in der Kautschukmischungsmasse 
enthaltenen Elastomere, wie z. B. Naturkautschuk, syn- 
ihetisches Polyisopren, LSsungs- oder Emulsions- Sty- 
rol- Buudiea Polybuudien oder deren Gcmische dutch 
Weichmacher als ProzeQhilfsmitxel zu strecken. 

Bevorzugt werden dazu handelsObliche Produkte In 
Form cines Seicktivcxtraktes der Erdelraffination mit 
aromatischem Charafcter vcrwcndet; vgL DE- 
A-10 79 316, 

Dicse sogenannten AromatenSle verbessern die Pla- 
stiziUi der tCauischukmischungsmasse und insoweit die 
Vcrarbeitbarkeit der hoch zahen Mischungsbestandtei- 
le. Sie mindem die Harte, den Modul und die Elastizitit 
der Vulkanisate. 

Durch das Axomatendl weist das Vulkanisat die nach- 
tcrtige Eigtmcharfi airf. thcfi wbei Konukt mit anderen 
Gegenstanden oder z. B. Bodenflachen auf diese ab- 
farbL Es bilden sich auf diesen Flachen mehr oder weni- 
ger faraune bis schwarze Kontaktsteilen ab, wie dies bei 
lagemden Reifen. Transportblndem und dergleichen 
Gegenstanden zu beo bach ten isL Diese Schmutzkon- 
takmellen sind schwierig oder nicht zu beseitigen und 
stellen insoweit als dUge Schmutzstede eine Umweltbe- 
lastung dar. 

Ziel der Erfindung ist es, nicht abf^bende Vulkanisa- 
te herzusteilea deren physikalische Eigenschaften bei 
der Verwendung als Reifen, Transportband o. dgL durch 
die verwcndeten Weichmacher nicht bceintrachtigt 
werden. Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, das 
Aromatendl vollstslndig durch andere geeignete Pro- 
zeQhilfsmittel zu ersetzen, die vertr^glich mit den je- 
weib gewShlten Elastomeren sind und die deren Vcrar- 
beitbarkeit im Sinne des Verstreckens ebenso gut beein- 
flussen wie die bislang verwendeten Aroma tendle, ohne 
daB sie deren Umweltbelastungsnachteil aufweisen. 

Bei einer vulkanisterbaren Kautschukmischungsmas- 
se, die Etastomeres, wie z. B. Naturkautschuk oder syn- 
thctisches Polyisopren, LiJsungs- oder Emulsions- Sty- 
rol- Butadien oder Polybutadien oder deren Gemische 
enthait, die femer FQIlstoffe, insbesondcre aktiven RuB, 
enthaic die des wciteren ProzeOhilfsmittel und wtrksa- 
me Mengen an Vulkanisationsmittcl enthailt. sind erfin- 
dungsgemafl der Weichmacher in Form eines Esters 
und/oder in Form eines naphthenischen oder paraffini- 
schen Ols und Flussigpoiymeres insbesondere aus der 
Gruppe Polyisopren, bis zu 50 Teilen, bezogen auf 100 
Kautschukteile, enthalten. 

Vulkanisate aus einer solchen ICautschukmischung 
weisen den Nachteil des Standes der Technik nicht auf 
und sind insbesondere nicht verfirbend. 

Sowohl die Ester als auch die naphthenischen und 
paraffinischen Ole und die Flussigpolyisoprene sind ver- 
triglich mit der Hauptkautschukkomponente. die Na- 
turkautschuk Oder ein anderes der vorgeschilderten Ela- 
stomere sein kann, und bewirken eine gute Verstrek- 
kung des jeweils verwendeten Elastomeren. 

Die voneilhaf te Kombinationswirkung in der Anwen- 
dung des genannten Weichmachers und der FlOssig- 
kautschukkomponente kann auch durch Verwendung 
von Asphaltencn erzielt werden, Asphaltene sind um- 
weltfreundliche Additive und kfinnen zusammen mil 
dem Flussigisopren oder anstetle von diesem in die Kau- 
tschukmischungsmasse eingemischt werden und erge- 



ben zusammen mit den verwendeten Weichmachem auf 
der Basis Ester, wie z. B. Di-octyt-phthalau oder naphte- 
nischcs bzw. paraffmisches Ol gut verstreckie Kau- 
ischukmischungen, die als Vulkanisat nicht verfirbend 

5 und umweltfreundlich sind und im Niveau ein physikali- 
sches Wertebild crreichen, das bei Verwendung von 
Aromatendlen erzielt wird. 

An Hand von Beispielen S-vulkanisierbarer Kau- 
tschukverschnittmischungen, die als Vulkanisate in 

to Fahrzeugluftreifen verwendet werden. wird dies naher 
erlautert 

Die Kautschukmischung A besteht aus 

90 pphr Emulsions-Styrol-Butadien-ICauischuk 
IS 10 pphr FlQssigpotyisopren 
75 pphr HAF - Rufl 
20 pphr Dioctyiphtatat(DOP) 
2,5 pphr Zinkoxid 
1,0 pphr Stearinsaure 
20 1.5 pphr Altenmgsschutzmittel 
1,0 pphr Wachs 
5,0 pphr Harz 
0,3 pphr DPG 
O.l pphrZBEC 
25 0,6 pphr CBS 
13pphrSchwefel 

Die physikalichen Eigenschaften dieses Vulkanisats 
sind bei 1 70*010 min Heizung 
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Harte(R.-n 
Modul 300% 
Bruchdehnung 
Zugfestigkeit 
Ruckprallelastizitat(R. T) 
DIN Abricb 



53 Shore A 
lOMPa 
400% 
14 MPa 
23% 

72 mm^CR-T.) 



Die tCautschukmischung B besteht aus 

40 

90 pphr Emulsions-Styrol-Butadien-Kautschuk 
10 pphr Flussigpolyisopren 
75 pphr HAF - Rufl 
20 pphr Dioctylphtalat{DOP) 
45 5 pphr Asphaltene 

2,5 pphr Zinkoxid 

1,0 pphr Stearinsture 

1^ pphr Alterungsschutzmittel 

t,0 pphr Wachs 
50 03 pphr DPG , <c. 

U pphr CBS 

13 pphrSchwefel 

Die physikaltschen Eigenschaften dieses Vulkanisats 
55 bei 170'C/10 min Heizung 



HartqR.T) 
Modul 300% 
Bruchdehnung 
" Zugfestigkeit 

Rackprallelastizitat(R.T) 
DIN Abrieb 



64 Shore A 
114 MPa 
400% 
14 MPa 

23% 

95 mm'(R. T.) 



65 Patentanspruche 

1. Vulkanisierbare iCautschukmischungsmasse. ent- 
haltend 
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1.1 Elastomeres aus Naturkautschuk und/oder 
synthetiichcs Polyisopren und/oder LSsungs- 
oder Emulsions- Styrol- Butadicn und/oder 
Polybutadien, 

\2 Fflllstoff. insbcsondere aktiver RuB, . 5 
tJ Prozefihilfsratttel in Form von Weichma- 
chem, 

1.4 Vulkanisationsmittel in wirksamer Mengc, 
bei der 

IJ5 der Weichmacher in Form von Ester und 10 
1.6 FlQssigpclymcres, insbcsondere aus der 
Gruppe Polyisoprcn in I bis 50 Tcilcn pro 100 
Tcile tCautschuk voriiegen. 

2. Vulkanlsierbare Kautschukmischungsmasse nach 
Anspnich 1, dadurch gekennzeichneu dafi der is 
Weichmacher in Form von Ester und/oder naph- 
thenischem bzw. paraffinischem Cl voriiegL 

3. Vulkanisierbare ICautschukmischungsmasse nach 
Anspruch 1 odcr 2. dadurch gekennzeichnet. da6 
Asphaltenc in 1 bis 50 Teilen pro tOO Teile Kau- » 
nrhnV in^rr lie flr< JlfiTtigpolymeren vorliegen, 

4. Vulkanisierbare (Cautschukinischungsmasse nach 
Anspruch t oder 2, dadurch gekennzeichnet. daB 
Fliissigpolymeres und Asphaltene gemeinsam mit 
insgesamt bts zu 50 Teilen pro 100 Teile ICautschuk 25 
vorliegen. 
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